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Foreliggande uppfinning hanfor sig till blekning av 
pappersmassa i flera steg dar atminstone ett av stegen utfores 
med klordioxid. 

Dagens moderna forfarande vid blekning av pappersmassa 
Sr baserat pa klordioxid (D) som den huvudsakliga aktiva 
blekkemikalien vilken backas upp av syrgas (O) och vSteperoxid 
(P) i sekvenser av typ OD(EOP)DD. Detta blekningssatt medfor 
att massan bleks pa ett skonsamt satt till hog renhet och med 
lag miljobelastning uppmStt t ex som AOX, klorerade fenoler, 
klorerade dioxiner etc. 

I takt med att tekniken f6r kokning och syrgasdelig- 
nifiering forbSttras har det emellertid blivit mojligt att 
avsevart sMnka kappatalet fore blekningen vilket medfort att 
behovet av blekkemikalier minskar hogst patagligt. Trots detta 
har man hallit fast vid bleksekvenser med 4-5 bleksteg bland 
annat for att den avslutande blekningen sker enligt reaktioner 
som Sr mycket langsamma och relativt ineffektiva. NSmnas bor 
att det racker med 5-6 blekningssteg Sven i det traditionella 
blekeriet dar blekningsbehovet Sr 2-4 ganger hogre Sn i de 
modernaste massafabrikerna idag. 

Det har dHrmed blivit mer och mer klart att dagens 
blekeri Sr alltfor investeringstungt och alltfor klumpligt for 
att gora ett arbete som hela tiden minskar i omfattning i takt 
med att tekniken for kokning och syrgasdelignif iering f6rbStt- 
ras. Behovet av ett nytt ef fektivare .och dSrmed billigare 
blekeri har alltsa blivit- mycket patagligt samtidigt som det 
har saknats ideer om hur ett sadant nytt blekningsforfarande 
skulle kunna utforas. 

Exempelvis utfors dagens blekningsforfarande med 
klordioxid vid approximativt 10-15% massakoncentration och i 
forblekningen vid 20-60°C, p H 2-3 samt 0.5-1 timme. Lagre mas- 
sakoncentration kan forekomma i aldre blekerier. I slutblek- 
ningen Sr temperaturen hogre, ca 50-80«C, och blektiden ISngre, 
ca 2-4 timmar, medan pH Sr ca 4-5. 

Foreliggande uppfinning innebar en losning av ovansta- 
ende problem genom hogintensiv klordioxidblekning under Sndra- 
de betingelser. 



REST AVAILABLE COPY 



504 210 



Uppfinningens kannetecken framgar av patentkraven. 

I det foljande stall uppfinningen beskrivas narmare i 
anslutning till nagra utforingsexerapel. 

Den pappersmassa son, stall blekas kan vara sulfat- 
eller sulf itmassa. Sulfataassan kan vara syrgasdelignif ierad 
eller inte. .Efterfoljande bleksekvens innefattar flera stea 
varvid atninstone ett stall vara ett klordioxidsteg. Exe.pL 
PS sadana bleksekvenser ar OD(EOP)D och OZ(EOP)D, dMr 0 - 
syrgas, D = klordioxid, e = extraktion, P = vateperoxid och Z 
■** oz on > 



vid ett T ° Xidblekningen ska11 ™ "tforas i ett tryckkarl f 
vid ett overtryck av o,l-io bar, la^pligen 1-5 bar, och en 

-Z^TT 'I' 13000 ' ianPligen 10 °- 130 ° C ° Ch ^etradesvis 
1 I ill » " a ; Sakoncent «tionen stall vara 8-40%, lM rap i igen 

lioen ^ ^ aktl0nStiden 1 bleks teget stall vara !- 90 n i„, 1&np _ 
ixgen 2-30 nin . Kortare tid on klordioxidsteget ar placerat i 
bor 3 an av bleksekvensen (forblekning, och langre om det ar 
placerat som ett slutblekningssteg. 

eff t ,. Gen ° m att kl °rdioxidblekningen utfors snabbare och 
effek tavare forkortas hela bleksekvenstiden samtidigt son, 

reduceras. Detta xnnebar avsevart ainskade blekningskostnadeT 
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Patentkrav 

1. Forfarande for blekning av pappersmassa i flera steg 

dar Strainstone ett slutblekningssteg utfores med klordioxid vid 
en massakoncentration p& 10-15%, 

kSnnetecknat avatt klordioxidblekningen utfores i 
ett tryckkSrl vid en tempera tur av 90-l30°c och ett overtryck 
av 0,l-io bar samt en reaktionstid av 1-90 min. 

2- Forfarande enligt kravet 1 # 

kMnnetecknat avatt klordioxidblekningen utfores 
med reaktionstiden 2-30 minuter. 



3. Forfarande enligt kravet 1 eller 2, 

kannetecknat avatt klordioxidblekningen utfores 
vid en temperatur av 100-13 0°c. 

4. Forfarande enligt kravet 3, 

kMnnetecknat- avatt klordioxidblekningen utfores 
vid en temperatur av 100-115°C. 

5. Forfarande enligt n&got av foreg&ende krav,; 
kSnnetecknat avatt klordioxidblekningen utfores 
vid ett overtryck av 1-5 bar. 
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